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Abstract 


A liquid cosmetic material having a viscosity of 100,000 cp or less is here disclosed which comprises 
trimethylsiloxysilicic acid, a volatile silicone, a sucrose fatty acid ester, and a member selected from the 
group consisting of silicic anhydride having hydrophobic-treated surface, a clay mineral having organic- 
treated surface and mixtures thereof. The liquid cosmetic material of the present invention is excellent in use 
feeling, water resistance after application, adhesive properties, dispersion properties of a liquid and fixing 
stability to skin. 
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PRQDUTT COSMftlQUB MOUIDB 
La prlsente invention concern© on prodnit cosmetiqoe 
liqoide dont la sensation an coon de 1'otilisation, la resistance 
i Feau aprfcs Implication, les propriety d'adh&ence* les 
5 propria de dispersion d 9 nn liqoide et la stability de fixation 
sur la pean sont excellentes. Le prodnit cosm&iqne liqoide de 
la prlsente invention est applicable & de nombreoses 
utilisations et convient particulifcrement poor les rooges a 
l&vxes, les foods de teint et les ombres a paupifcres* «± 

10 Tonte one ganune de prodoits cosmitiqnes ont 6t6 prepa- 

res ponr am61iorer la resistance a l'ean, les propri&es 
d'adherence, etc., comme on va le voir ci-dessous. 

La demande de brevet japonais onverte & Inspection 
publique n° (Hei) 5-32 527 ddcrit one silicone polymfcre mo* 

15 difiee par des groopes amino oo par des groopes ammonium, 
ayant on degrtf de polym&isation de 3 000 & 20 000, m£lang£e 
avec on prodnit cosmetiqoe contenant des constitoants 
facultatifs tels qoe le kaolin (kaolinite) et one silicone volatile, 
poor donner on prodnit cosm6tiqoe destin6 ao maqoillage dans 

20 lequel on a am£lior6 la resistance & I\san, la resistance 4 la 
soeor et la resistance & I'hoile. 

La demande de brevet japonais onverte & Inspection 
publique n° (Sho) 61*236 716 decrit one composition de rouge v 
k lfevres contenant on agent g&ifiant lipophile, tel qu'une 

25 bentonite lipophile oo on ester d'acide gras et de saccharose, 
dans le bnt d'abaisser la viscosite et la dorete de la 
composition de rooge & ldvre i certaines valeors oo moins. 

Dans la demande de brevet japonais onverte & r 
Inspection publique n° (Sho) 61-207 319, il est decrit qu'on 

30 produit cosm£tique contenant une huile et on mineral argileux 
deshydratg est melange avec on ester d'acide gras et d'amidon 
poor donner le produit cosmetique, qui pent conserver one 
bonne sensation an cours de l'utilisation et qui peot inhiber la 
flottation dlioile ao cours de l'emploi. 
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Dans les produits cosmetiques mentionnes ci-dessus, le 
but est d'arneTiorer la resistance a l'eau apres l'appllcation sur 
la poau, les propriites de dispersion et la stabilite* de fixation 
sur la peau, mais, en rah, ces e£fots ne sont pas raffisants. 

Autrement dit, le produit cosme'tiqne decrit. dans la de- 
nuuide de brevet japonais ouverte a l'inspection pnblique n° 
(Hei) 5-32 527 ne possede pas des proprtetes de dispersion 
sufGsamment stables et la composition de rouge a levre decrite 
dans la demande de brevet japonais ouverte a l'inspection 
publique n° (Sho) 61-236 716 a encore one mauvaise stabilite 
des propriltes de dispersion, des proprtetes de fixation a la 
peau et de resistance a l'eau. De pins, en ce qui concerne le 
produit cosmetfque decrit dans la demande de brevet japonais 
ouverte a l'inspection publique n° (Sho) 61-207 319, aucune 
des proprietts de dispersion, de resistance a l'eau et des 
proprietes de fixation a la peau ne sont sufflsamment stables. 

Par consequent, un but de la present© invention est de 
fournir un produit cosmltique liquide dont la sensation an 
cours de l'utilisation, la resistance a l'eau apres Implication, les 
proprtetls d'adherence, les propriltes de dispersion d'un 
liquide et la stabilite* de fixation sur la peau sont excellentes. 

Sous un de ses aspects, la present* invention fournit un 
produit cosmltique liquide qui comprend de l'acide trimdthyl- 
siloxy8ilicique, one silicone volatile, un ester d'acide gras et de 
saccharose et un compose" choisi parmi un anhydride silicique 
ayant one surface traitee pour 8tre hydrophobe, une argile 
minerale ayant une surface traitee pour 6tre organique, et des 
melanges de ceux-ci, le produit cosmettque liquide ayant une 
viscoske* de 100 Pa.8 (100 000 CP) ou moins. 

Sous un autre aspect, la presente invention fournit un 
instrument d'application, qui comprend un reservoir contenant 
un produit cosmltique liquide comprenant de l'acide trim6thyl- 
siloxysilicique, une silicone volatile, un ester d'acide gras et de 
saccharose et un compos6 choisi parmi un anhydride silicique 
ayant une surface traitee pour fitre hydrophobe, une argile 
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minerale ayant one surface traitee poor 6tre orgaoiqoe, et des 
melanges do ceux-ci, le produit cosm6dque liquide ayant one 
viscosite" do 100 Pa.8 (100 000 CP) ou moins. 

D'aatres avantages et caracteristiques de la presente 
5 invention, ainsi que le cadre, la nature et rntilisation de la 
prfsenie invention, apparaftront a rhomme da mitier a la 
lectnre de la description des modes de realisation prefexeVde 
la presente invention enoncee ci-dessous. 

La figure 1 represente one vne en section droite pardelle, 
10 longitudinale, d'nn instrument d'application selon la presente 
invention 

La presente invention va a present 6tre decrite en detail. 
II convient de remarqner que la tenenr en chacnn des 
constitoante decrits dans ce docnment signifie sa tenenr pour 

15 100 parties en poids de produit cosmftique liquid© obtenu. 

Comme on fa decric ci-dessus, on aspect de la presente 
invention se rapporte a un produit cosmftique liquide 
ameliorft. Ce produit cosmftique liquide est une composition 
comprenant de l'acide trimfthylailoxysilicique, une silicone 

20 volatile, un ester d'acide gras et de saccharose et un compos* 
choisi paimi un anhydride silicique ayant une surface traitee 
pour 8tre hydrophobe, une argile minerale ayant une surface 
traitee pour etre organique, et des melanges de ceux-ci, le 
produit cosmettque liquide ayant une viscosite* de 100 Pa.8 

25 (100 000 CP) ou moins. 

L'acide trimlthylsiloxysilicique est un compose servant a 
conferer d'excellentes proprietes de fixation apres application 
et d'excellentes propriftes de dispersion des pigments, et la 
quantity d'acide trime'thylsiloxysilicique a melanger est dans la 

30 gamme de 0,2 a SO parties en poids, de preference de 2 a 20 
parties en poids. 

Si la quantity d'acide trimdthylsiloxysilicique est 
wferieure a 0,2 parde en poids, les proprtetes de fixation 
apres application et les proprieies de dispersion des pigments 

35 ne peuvent pas s'exercer suffisamment et, si elle est 
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superieure a 50 parties en poids, l'etalement da prodait 
cosmetiqae est maavais, donnant one sensation, non 
preferable, de rigidit* et de tiraillement. 

La silicone volatile a one excellente flnidtte an moment de 

5 Implication et, apres l'application, se volatilise, emptehant 
le prodait cosme'tiqao de s'agglatiner et conferant de 
bonnes propriAes d'adherence. La quantity de silicone volatile 
a meianger est dans la gamme de 5 a 80 parties en poids, de 
preference de 10 a 60 parties en poids. 

10 Si la quantite de la silicone volatile est inferienre a 

5 parties en poids, on ne pent pas obtenir de fluidity soffisante 
an moment de l'application, de prevention soffisante de 
Tagglatination da prodait cosmltique apres l'application et de 
bonnes propri6t6s d'adherence. Si, inversement, elle est 

15 superieure a 80 parties en poids, la volatilisation stagne, ce qui 
cause one agglutination non preferable da prodait cosmetique. 
Comme exemples representatiis de silicones volatiles, on pent 
citer i'octamethylcyclotetrasiloxane, le decam6thylcyclopenta- 
siloxane, le dodecam6tnylcyclohexasiloxane, rhexamethylcyclo- 

20 trisiloxane et le polymethylsiloxane de masse molecalaire 
faible. 

L'ester d'acide gras et de saccharose peat conferer one 

8tabilit6 de dispersion et one stability de fixation a la peau. 

Comme exemples de Tester d'acide gras et de saccharose, on 
25 pent citer le monoester, diester, triester, tetraester, pentaester, 

hexaester, heptaester et octaester d'acide gras et de saccharose, 

et ces esters d'acides gras et de saccharose peuvent toe 

utilises seals on en combinaison. 

Dans la presente invention, les acides gras utilises poor 
30 restenfication da saccharose englobent les acides gras satores 

on les acides gras insatores comportant 1 a 28 atonies de 

carbone. 

La qnantite d'ester d'acide gras et de saccharose a m6- 
langer est dans la gamme de 1 a 20 parties en poids, de 
35 preference do 2 a 10 parties en poids. Si la quantity d'ester 
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d'acide gras et de saccharose est inferieure a 1 partie en poids, 
la stabflitf de dispersion et la stabilite" de fixation a la pean ne 
peavent pas 6tre commnniquees an produit cosm6tique 
resultant et, inversement, si elle est snperieure a 20 parties en 
5 poids, sa viscosit* devient trop elevee, ce qui n'est pas 
preferable, et le film obtenu par application ne possede ancnne 
8onplesse. 

Un anhydride silicique possedant one surface traitee poor 
fctre hydrophobe signifie l'anhydride siliciqne dont la surface 

10 est rendae hydrophobe, et one argile minerale possedant one 
surface traitee pour toe organique signifie l'argile minirale 
dont la surface est soumise a un traitement organique. 
L'anhydride silicique possedant one surface traitee pour toe 
hydrophobe et l'argile minerale possedant une surface traitee 

IS pour toe organique peuvent tons deux conferer la stabilite* de 
dispersion et la stability de fixation a la pean. Eb peuvent toe 
utilisds seuls ou en combinaison avec les trois constituents 
mentionnes ci-dessus. La quantity d'anhydride silicique et/ou 
d'argile ininerale a m61anger est dans la gamme de 0,5 a 

20 50 parties en poids, de preference de 2 a 20 parties en poids. Si 
la quantite de l'un ou des deux composes que sont 1'anhydride 
silicique et l'argile mift^V est inferieure a 0,5 parde en poids, 
la stability de dispersion ne pent pas toe commnniquee au 
produit cosmetique resultant et, si elle depasse 50 parties en 

25 poids, sa viscositl devient trop elevee, ce qui n'est pas 
pr6ferable. 

Un exemple d'anhydrides siliciques possedant une surface 
traitee pour toe hydrophobe est l'anhydride silicique dont la 
surface a ct6 traitee avec une silicone. Comme exemples 
30 representatifs de silicones utilisees pour le traitement 
hydrophobe, on peut citer le polymemylhydrogenosiloxane, 
le polymlthylsiloxane et le polym&hylphenylsiloxane. Ces 
silicones penvent toe utilisees seules ou en combinaison. 

L'argile min6rale possedant une surface traitee pour toe 
35 organique peut toe prodnite par cuisson de la surface de 
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1'argile min&ale avec on agent tensioactif cationique ou one 
silicone organique, pour ajoater an composl organique i la 
saiface de 1'argile mindrale. Comme exemples rcpr6sentatifs 
d'argiles mindrales, on pent citer la bentonite, lc talc 9 le kaolin 

5 (kaolinite), le mica, 1'argile, la sericite, l'hectorite, la 
montmorillonite et la smectite. Dans la prlsente invention, on 
utilise de pr6tfrence la bentonite, l'hectorite et la 
montmorillonite* On pent adliser ces argiles militaries scales 
ou en combinaison. 

10 Comme exemples repr&entatifs des agents tensioactifs 

cationiques que Ton peat utiliser pour appliquer le traitement 
organiqne A la surface de 1'argile minlrale, on pent citer le 
chlorure de benzyldim6thyIst6arylammonium 9 le chlorure de 
dimlthyldkcltostearylammonium, le chlorure de distearyl- 

15 dimlthylammoniuin et le chlorure de benzalconium. Ces 
agents tensioactifs cationiques peuvent 6tte utilises seuls ou en 
combinaison. 

Comme exemples repr6sentatifs de silicones utilises 
pour cuire la surface de 1'argile min6rale, on pent citer le 

20 polym6thylhydrog6nosiloxane, le polymlthylsiloxane et le 
polym£thylph6nylsiloxane. Ces silicones peuvent 6tre utilises 
seules ou en combinaison. 

Le produit cosmitique liquide de la prlsento invention 
possidc une viscosity de 100 Pa.8 (100 000 CP) ou moins, de 

25 prff&ence de 70 Pa.8 (70 000 CP) ou moins, mieux encore de 
30 Pa.s (30 000 CP) i 70 Pa.s (70 000 CP). 

Si la viscositf dlpasse 100 Pa.8 (100 000 CP), l'effet du 
produit cosm6tique liquide de la prlsente invention ne peut 
pas s'exerccr suffisamment 

30 Le produit cosmltique liquide de la prlsente invention 

peut 6tre m£lang6 avec des constituants que Ton utilise dans 
un produit cosm6tique habituel en fonction de 1'utilisation 
envisagte comme rouge k Ifevre, fond de teint, ombre & 
paupifcres ou analogue, en plus des constituants mentionnls ci- 

35 dessus. Comme exemples de ces constituants suppI6mentaires, 



2707485 



on peut citer les huiles, les agents tensioactifs, les pigments et 
les parfums, et on pent les mflanger, pourvu qu'ils n'entravent 
pas reffet de la pr&ente invention. 

L'antre aspect de la prttente invention concern* on 
5 instrument duplication compxesant on rfservoir contenant 
on produit cosm6tique liquide sp&ifique. Cet instrument 
duplication comprend un reservoir contenant un produit 
cosm6tique liquide comprenant de Tacide trimfthylsiloxy- 
silicique, une silicone volatile, un ester d'acide gras et de 

10 saccharose et un compost choisi parmi un anhydride silicique 
ayant une surface trait6e pour toe hydrophobe, une argile 
mindrale ayant une surface traitde pour Stre organique, et des 
melanges de ceux-ci 9 et le produit cosmltique liquide a une 
viscositf de 100 Pa.8 (100 000 CP) ou moins. 

15 La figure 1 reprisente un exemple d' instrument 

({'application que Ton peut utiliser pour le produit cosm6tique 
liquide de la prlsente invention. L'instrument ^application 1 
renferme un reservoir 2 contenant un produit cosm6tique 
liquide 6, une partie dejection 3 capable de dlcharger le 

20 produit cosmddque liquide 6 pousse par un moyen d'extrusion 
rotatif 5, et un applicateiir 4 d'oft le produit cosmltique liquide 
6 peut suinter au bout de l'instrument ^application 1, Le 
moyen d'extrusion rotatif peut toe remplac6 par un moyen 
poussoir. La partie dejection prlf&able est munie d'un tube 

25 poss6dant un diam&tre int&ieur de 0,5 k 3 mm et cette partie 
Rejection, lorsqu'elle est utilis6e, peut 6tre moulle en une 
longueur dependant de la structure de l'instrument 
d'application. Comme mat&iau pour la partie dejection, racier 
inoxydable convient le mieux du point de vue des propri6t6s 

30 anti-corrosion, du coflt, de la facility de mise en oeuvre, de la 
resistance m£canique, etc., mais on peut aussi utiliser un article 
moul6 en r6sine. 

Comme applicateur de rinstrument d'application, par 
exemple, il est souhaitable d'avoir une mousse continfiment 

35 poreuse et souple, mais l'applicateur peut 6tre n'importe quel 
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autre element, y compris one brosse. Dos exemples d'un tel 
applicatcar sont les mousses d'urlthane disponibles dans le 
commerce, sous lea appellations cdmmerciales "Evedight SF HR- 
20 k 50" et "Evedight HP, fabriqules par Bridgcstono Co., Ltd. 
5 Lorsque cet applicatenr est la movsse continflment 
poreuse et souple, la viscosity do produit coim6tique liquide 
de la px&ente invention est ajnstfe k 100 Pa.8 (100 000 CP) tfu 
moins y de preference de 0,05 (50 CP) &100 Pals (100 000 CP), 
pour que les pores de la mousse puissent retenir une quantity 

10 ndecssaire et convenable du produit cosm£tique. De ce fait, au 
moment de l'application, le produit cosmetique liquide retenu 
peut toe appliqu6 sur la peau dans un 6tat convenable. Dans 
ce cas, il est particuliferement preferable que la partie 
dejection posstde un tube dont le diamfttre interieur soit de 1 

15 mm et que la viscosit6 du produit cosmetique liquide soit dans 
la gamine de 0,5 (500 CP) k 70 Paj (70 000 CP). 

Le produit cosmetique mentionne ci-dessus, de la 
prlsente invention, peut rlsoudre substantiellement les 
problfemes d'un produit cosmetique classique. Autrement dit, le 

20 produit cosmetique liquide de la prlsente invention peut 
ameiiorer la sensation au cours de l'utilisation, la resistance k 
l'eau aprfcs application, les propr!6t6s d'adherence, les 
propri6t6s de dispersion d'un liquide et la stability de fixation k 
la peau. 

25 Le produit cosmetique liquide de la pr&ente invention 

peut toe utilise dans rinstrument ^application qui comprend 
un reservoir contenant le produit cosm6tique liquide, une 
partie dejection capable de d6charger le produit cosmetique 
liquide pousse par un poussoir ou un moyen d'extrusion 

30 rotatif, et un applicateur d'oft le produit cosmetique liquide 
peut suinter au bout de rinstrument ^application. Dans ce cas t 
la durability du liquide dans 1'applicateur est bonne, et la 
sensation an cours de l'utilisation du produit cosmetique sur la 
peau est excellente. 
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De pins, dans le cas igalement on le produit cosmltiqne 
liqnide de la presente invention est 6tal6 sur la pean a l'aide 
d'une houppette, d*une brosso on d'un doigt, on pent obtenir la 
bonne sensation an conn de l'utiliaarion. 
5 La present© invention va maintenant fitre explicitee pins 
en dltaii a l'aide d'exemples et d'exemples comparatifs, sans 
qu'en aucnn cas la porteo de la presente invention doive €tre 
limited a ces exemples. 
Exempli 1 a 3. exempleg comparadfa 1 a. 4 

10 On prepare des prodnits cosm&iques liqnides (ombres a 
paupieres) selon les rapports de mflangc indiquls dans le 
tableau 1. Pour les prodnits cosme'tiques liqnides respectifs, on 
effectne one 6valnation sensnelle en ce qui concerne la 
sensation an coots de l'ntilisation, 1'agglutination de 

15 cosmltique, les propriltes d'adhexenco (resistance a l'ean) et la 
stability en fonction dn temps, a l'aide d'un panel de 
20 personnes. Les reraltats sont indiqu6s dans le tableau 1. 

Pour les prodnits cosmltiques liqnides prepared dans les 
exemples 1 a 3 et dans les exemples comparatifs 1 a 4, on 

20 mesure la viscosite\ la sensation an cours de l'utilisation, 
1'agglntination de cosmltiqne, les propri6t6s d'adherence 
(resistance a l'eau) et la stabilite* et on les lvalue par les 
protocoles snivants. 

(1) Mesure de la viscosite* 

25 La viscosite* est mesnree k une Vitesse de rotation de 

0,5 trs/min, a l'aide d'un viscosimetre a plaque et a cdne EHD, 
modele E (iabriqu* par Told Sangyo Co., Ltd.). 

(2) Sensation an cours de l'ntilisation 

Cette evaluation sensnelle se fait a partir de l'6tat au 
30 moment de i'application, et est basee sur l'echelle de notation 
suivante;: 
o: bonne 

A: entre "bonne" et "manvaise" 
x: mauvaise. 

35 
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(3) Agglutination de cosmftique 

Cette 6valuation sensuelle se fait a paitir de l'6tat suivant 
l'application snr la peaa (an bout de 30 minute on an boot de 
3 hemes), snr la base de l'echelle de notation suivante, 
5 o: cas on Ton n'observe pas d'agglntination dn cosmftique. 
x: cas oil Ton observe nne agglutination dn cosme'tlque. 

(4) Prdpridtes d'adherenee (resistance a l'ean) 

Cette evaluation sensuelle se fait a parttr de I'6tat 
d'adherenee dn produit cosm6n*qne snr nn mouchoir en papier 
10 an moment d'un leger essnyage avec le mouchoir en papier 
mouilW, 10 minutes spies l'application, snr la base de l'echelle 
de notation raivante; 

o: cas on le produit cosmftiqne n'adhere pas an mouchoir en 
papier. 

15 x: cas on le produit cosmdtique adhere an mouchoir en papier. 

(5) Stability en fraction dn temps. i 
Chacon des produits cosmltiques liqnides prepared est 

plac6 dans nn tube de sedimentation ayant nn diametre de 

2 cm et, an bout d'une semaine et d'un mois, on observe I 
20 l'oeil la separation d'un liqnide snrnageant L'6v«duation est 

faite sur la base de l'echelle de notation snivante; 

o: cas on aucnn liquide snrnageant n'est present 

A: cas on il y a un peu de liqnide snrnageant 

x: cas on le liqnide snrnageant transparent est present 
25 D'apres les r&ultats dn tableau 1, on pent expliciter les 

faits suivants. 

Les exemples comparatifs 1 & 4 sont hors de la portee de 
la prisente invention. L'exemple comparatif 1 pr&ente nn 
produit cosmftiqne liqnide ne contenant ni anhydride siliciqne 

30 possedant one surface traitee pour fitre hydrophobe, ni argile 
minerale possedant une surface traitee pour toe organique. 
L'exemple comparatif 2 presento un produit cosmltique liquide 
prepare" par addition de l'anhydride siliciqne an produit 
cosmddque liquide de l'exemple comparatif 1. L'exemple 

35 comparatif 3 prfsente nn produit cosm6tique liqnide ne 
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contenant pas d'acide trixn6thylsiloxysilicique. L'exemple 
comparatif 4 presents on produit coamitique liquide no 
contenant pas d'ester d'acide gras et de saccharose. 

n ressort dcs resnltats des exemples comparatifs 1 a 4 

5 que les produits cosmfttiqnes liqnides ne contenant pas l'nn 
des composls acide trim6thylsiloxysilicique, silicone volatile, 
ester d'acide gras et de saccharose et compose* choisi parnd un 
anhydride siliciqne ayant one surface traitee pour Stre 
hydrophobe, nne argile minerale ayant one surface traitee 

10 poor dtre organique, et des melanges de cenx-ci, sont 
depourvns de i'equilibre total de sensation an conrs de 
l'utilisation, d'agglntination da cosmdtiqne, de propri6t6s 
d'adhexence (resistance a l'ean) et de stability 

En revanche, les prodnits cosmettques liqnides des 

15 exemples 1 a 3 contiennent tons les constitnants presents dans 
la presento invention et il est clair qa'ils sont excellent* 
partont, en ce qui concerne la sensation an conrs de 
l'atilisation, l'agglutination dn cosmitique, les propriety* 
d'adhexence (resistance a l'ean) et la stability. 
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HEVTCNPIC ATIONS 

1. Produit cosmltique liquide, caract6ris6 en ce qu'il 
comprend do 1'acide trim6thylsiloxysilicique 9 uno silicone 
volatile, an ester d'acide gras et de saccharose et un compos* 
5 choisi panni on anhydride silidqne ayant nne surface trait6e 
pour 6tre hydrophobe, une argile min&ale ayant one surface 
trait6e pour 6tre organique, et des melanges de ceux-ci, le 
produit cosm6tique liquide ayant une viscositf de 100 Pa.s 
(100 000 CP) ou moins. 

10 2. Produit cosm&ique liquide selon la revendication 1, 

caract£xis6 en ce que la silicone volatile est choisie panni le 
d6cam6thylcyclopentasiloxane 9 le dod6cam6thylcyclohexa* 
siloxane, l'hexamithylcyclotrisiloxanc et le polym6thylsiloxane 
de masse mollculaiie faible, et des melanges de ceux*cL 

15 3. Produit cosmftique liquide selon la revendication 1, 

caract6ris6 en ce que l'anhydride silicique est soumis au 
traitement hydrophobe avec une silicone choisie panni le 
polym6thylhydrog6nosiloxane 9 le polym6thylsiloxane 9 le poly* 
m6thylph<nylsiloxane 9 et des melanges de ceux-ci. 

20 4. Produit cosm£tique liquide selon la revendication 1, 

caract£ris6 en ce que l'agilo minlrale est choisie panni la 
bentonite, I'hectorite, la montmorillonite 9 et des mglanges de 
celles-ci. 

5. Produit cosmdtique liquide selon la revendication 1, 
25 caract6ris6 en ce que la surface de 1'argile xnin6rale est 

soumise au traitement organique avec un agent tensioactif 
cationique choisi panni le chlorure de benzyldim£thylst6aryl- 
ammonium, le chlorure de dim6thyldiac6tost6arylammonium 9 
le chlorure de dist6aryldim6thylammonium 9 le chlorure de 
30 benzalconium, et des melanges de ceux-cL 

6. Produit cosmltique liquide selon la revendication 1 9 
caract6ris6e en ce que 100 parties du produit cosmltique 
liquide contiennent 0 V 2 & 50 parties en poids d'acide tri- 
m6thylsiloxysilicique 9 5 k 80 parties en poids de silicone 
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volatile, 1 a 20 parties en potts de Tester d'acide gras et de 
saccharose et 0,5 a 50 parties en poids d'un compos6 choisi 
parmi ranhydride siliciqoe ayant one surface traitee pour toe 
hydrophobe, l'argile minerale ayant one surface trait£e poor 
5 Stre organique, et des melanges de ceux-ci. 

7. Instrument d'application comprenant un r6servoir 
contenant un prodnlt cosmitique liqnide comprenant de l'acide 
trimdthylsiloxyailiciqne, nne silicone volatile, nn ester d'acide 
gras et de saccharose et nn compose* choisi parmi nn anhydride 

10 silicique ayant one surface traitee pour 6tre hydrophobe, une 
argile minerale ayant one surface traitee pour Stre organique, 
et des melanges de ceox-ci, le produU cosmetique liquide ayant 
une viscositf de 100 Pa.3 (100 000 CP) on moins. 

8. Instrnment d'application selon la revendication 7, 
15 caracteris6 en ce que la silicone volatile est choisie parmi le 

d6cam6thylcyclopentasiloxane, le dod6cam*thylcyclohexa- 
siloxane, l*hexam6thylcyclotrisiloxane et le polymdthylsiloxane 
de masse moleculaJre faible, et des melanges de ceux-cL 

9. Instrnment d'application selon la revendication 7, 
20 caracteris* en ce que la surface de ranhydride siliciqoe est 

soumise an traitement hydrophobe avec une silicone choisie 
parmi le polym6thylhydrog6nosiloxane, le polym&hylsiloxane, 
le polym6thylphenylsiloxane, et des melanges de ceux-ci. 

10. Instrument d'application selon la revendication 7, 
25 caracteris6 en ce que l'agile minerale est choisie parmi la 

bentonite, rhectorite, la montmorillonite, et des melanges de 
celles-ci. 

11. Instrnment d'application selon la revendication 7, ca- 
racterise' en ce que la surface de l'argile minerale est soumise 

30 an traitement organique avec un agent tensioactif cationique 
choisi parmi le chlorure de benzyldimethylstiarylammonium, 
le chlorure de diraethyldiac6tost6aryIammonium, le chlorure 
de dist6aryldim6thylammoniuni, le chlorure de benzalconium, 
et des melanges de ceux-ci. 
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12. Instrument ^application selon la revcndication 7, 
caracteris6 en ce que 100 parties da prodait counltiqne 
liqaide contiennent 0,2 a 50 parties en poids d'acide tri- 
mithylsiloxysiliciqne, S I SO parties en poids de silicone 
volatile, 1 a 20 parties en poids de Tester, d'acide gras et de 
saccharose et 0,5 a 50 parties en poids d'un compost choisi 
panni Fanhydride siliciqoo ayant one surface traifse poor 6tre 
hydrophobe, l'argile minerale ayant one surface traitee poor 
fitre organiqne, et des melanges de ccnx-ci. 
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